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@ Baumoterial und dermis hergestelrtes Element 

Bn BaumateriaJ enthaJt mindeslens zwet Grunc&estandteile 
und ein hartbares Bindemittel dafur. Bn erster Bestandteil 
besteht wenigstens tetlweise aus Muschelgries und/oder Kalk- 
sand und/odor Bugasche und ein zweiter Bestandteil besteht 
aus 18-28 Volumen-% elastisch verformbaren Teilchen, 
berechnet auf das Gesamtvolumen nach dem Harten das 
Bindemittels. Das Baumatertal eignet sich ate Betonersatzmit- 
tel und als Maurorspelse. (32 09 488) 
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Baumaterial und daraus hergestelltes Element. 



Patentansprttche : 

Mindestens zwei Grundbestandteile und ein hartbares Binde- 
mittel daftlr enthaltendes Baumaterial, dadurch gekennzeichnet, 
dass ein erster Bestandteil wenigstens teilweise aiis Muschel- 
griess und/oder Kalksand und/oder Flugasche und ein zweiter 
Bestandteil aus 18-28 Volumen-% elastisch verf ormbaron 
Teilchen, berechnet auf das Gesamtvolumen nach dem Harten 
des Bindemittels, besteht. 

2. Baumaterial gemass Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
es 12-17 Volumen-% Zement, berechnet auf das Gesamtvolumen 
nach dem Harten des Bindemittels r als hartbares Bindemittel 
enthait. 

3. Baumaterial gemass irgendeinem der AnsprUche 1-2, dadurch 
gekennzeichnet , dass es ausserdem pflanrlicho Fnse*n unci 35- 
45 Voilumen-^ harte Bl ahkttrner , berechnet auf dap Gesamlvol rnnnn 
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nach dem Harten des Bindemittels , enthait. 

4. Baumaterial gemass Anspruch 3 # dadurch gekennzeichnet, 
dass es als pflanzliche Pasern Sisalfasern enthait in einer 
Menge,die zusammen mit der Muschelgriessmenge und/oder der 
Kalksandmenge und/oder der Plugaschemenge 18-28 Volumen-%, 
berechnet auf das Gesamtvolumen nach dem Harten des Binde- 
mittels, betragt. 

5. Baumaterial gemass irgendeinem der AnsprUche 3-4, dadurch 
gekennzeichnet, dass es als BiahkBrner Kttrner aus mindestens 
einem der Mater i alien Glas und Ton enthait. 

6. Baumaterial gemass irgendeinem der AnsprUche 1-5, dadurch 
gekennzeichnet, dass die elastisch verrformbaren Teilchen 
durch Teilchen von mindestens einer der beiden Arten Gummi- 
k&rner und Korkteilchen gebildet werden. 

7. Baumaterial gemass irgendeinem der AnsprUche 1-6, dadurch 
gekennzeichnet, dass es auch Teilchen von Kunststof f abf all 
als elastisch verformbare Teilchen enthait. 

R. Baumaterial gemass irgendeinem der AnsprUche 1-8, dadurch 

gekennzeichnet , dass der erete Bestandteil aus Muschelgriess 
be3teht. 

9. Baumaterial gemass Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet , dass 
es 35-45% aufgebiahte Glas- und/oder TonkBrner, 18-28% 
Gummik&rner und/oder Korkteilchen und gegebenenfalls Kunst- 
stof f abf allteilchen, 18-28% Muschelgriess und Sisalfasern 
sowie 12-16% Zement enthait ,wobei die Prozente auf das 
Gesamtvolumen nach dem Harten des Zementes berechnete 
Volumen -% sind. 
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0. Baumaterial gemass Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet , 
dass es 40 % aufgeblahte Glas- und/oder TonkOrner,2 3 
Gummikttrner und/oder KorkkOrner und geqebenen fal Is 
Kunststoffabfallteilchen, insgesamt 23 % Muschelgriesr 
und Sisalfasern, sowie 14 9£ Zement enthalt, wobei die 
Prozente auf das Gesamtvolumen nach dem Harten des 
Zementes berechnete Volumen-96 sind* 

L. Baumaterial gemass irgendeinem der Ansprttche 1-7, dadurch 
gekennzeichnet, dass der erste Grundbestandteil aus 
Kalksand und/oder Plugasche besteht. 

!. Baumaterial gemass Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, 
dass der erste Grundbestandteil aus fast gleichen Volumina 
Kalksand und Flugasche besteht. 

»- Baumaterial gemass irgendeinem der Ansprttche 11-12 , dadurch 
gekennzeichnet, dass es 35-45 % aufgeblahte Glas- und/ 
Oder Tonkttrner, 18-28 % Gummik5rner und/oder Kprkteilchen 
und gegebenenfalls Kunststoffabfallteilchen, 18-2R % 
Sisalfasern und/oder Kalksand und/oder Flugasche sowie 
12-16 % Zement enthalt, wobei die Prozente auf das Gesamt- 
volumen nach dem Harten des Zementes berechnete Volumen 
sind. 

. Baumaterial gemass Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, 
dass es 40 % aufgeblahte Glas- uftd/oder Tonkftrrmr ,2 * * 
Gummikerner und/oder Korkk&rner und gegebenenfalls Kunst- 
stofabfallteilchen, 23 % einer aus Sisalfasern und gleichen 
Mengen Kalksand und Flugasche bestehenden Menge, sowie 14 % 
Zement enthalt , wobei die Prozente auf das Gesamtvolumen 
nach dem Harten des Zementes berechnete Volumen-^ sind. 



. Baumaterial gemass irgendeinem der AnsprUche 1-2, dadurch 
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gekennzeichnet,dass es neben dem Bindemittel ,dem Muschel- 
qriesg<md/oder dem Kalksand und/oder der Flugasche und den 
elastisch verformbaren Teilchen, 47-57 auf das Gesamtvolumen 
nach dem Harten des Bindemittels berechnete Volumen-% 
Peinsand enthalt. wahrend die elastisch verformbaren Teilchen 
in Pulverform vorliegen. 

16. Baumaterial gemass Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet.dass 
es 18-28 % Gummipulver, 47-57 % feinen Sand, 5-15 % Muschel- 
griess und 13-17 % Zement enthalt, wobei die Prozente auf 
das Gesamtvolumen nach dem Harten des Zementes berechnet 
sind. 

17. Baumaterial gemass Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet,dass 
es aus 23% Gummipulver, 52 % feinem Sand, 10 % Muschelgriess, 
und 15 % Zement, berechnet auf das Gesamtvolumen nach dem 
Harten des Zementes, besteht. 

18. Baumaterial gemass Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet,dass 
es 18-28 % Gummipulver, 47-57 % feinen Sand, 5-15 % Kalksand 
und/oder Flugasche und 13-17 % Zement enthalt .wobei die Pro- 
zente auf das Gesamtvolumen nach dem Harten des Zementes 
berechnete Volumenprozente sind. 

19. Baumaterial gemass Anspruch 18. dadurch gekennzeichnet.dass 
es aus 23 % Gummipulver, 52 % feinem Sand, 5 % Kalksand, 

5 % Flugasche und 15 % Zement, berechnet auf das Gesamtvolu- 
men nach dem Harten des Zementes, besteht. 

20. Element, hergestellt aus dem Baumaterial gemass irgendeinem 
der vorhergehenden AnsprUche. 
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Die vorliegende Erfindung betrifft ein mindestens zwei Grund 
bestandteile und ein hartbares Bxndemittel enthaltendes n a u- 
material. 

Ein bekanntes Baumaterial dieser Art ist Beton, das als Grund- 
bestandteile Sand und Kies, und als hartbares Bindemittel Zement 
enthalt. Dieses Baumaterial besitzt zwar gute mechanische 
Exgenschaften. aber isoliert schlecht. Es ist zwar gelungen 
den isolierenden Charakter des Betons zu verbessern, indem man 
es bestimmten Behandlungen zur Bildung des sogenannten Bims- 
betons unterwirft, was aber auf Kosten der mechanischen Eigen- 
schaften erfolgt. 

Auch Konnte das Isoliervermogen von aus Beton hergestellten 
Elementen dadurch erhbht werden, dass diese mit isolierenden 
Schichten zur Bildung neuer zusammengestellter Bauelemente 
veranigt wurden. So sind aus zwei Betonpaneelen mit dazwischen 
eingeschlossener SandfUUung zusammengestellte Bauelemente 
bekannt.Nicht nur ist die Schalldammung dieser zusammengestellten 
Elemente noch sehr gering, sondern sind diese Elemente verhalt- 
nxsmassig schwer, wodurch sie an der Baustelle oder wahrend 
des Transposes leicht beschadigt werden konnen. Es kBnnen 
durch den Transport. Schwingungen oder Temperatureinf lUsse 
lexcht Risse oder Warmelecke entstehen. Ausserdem sind diese" 
Elemente verhaitnismassig teuer. 

Gegenstand der Erfindung ist es diesen Nachtellen abzuhelfen 
und ein verhaitnismassig bill iges Baumaterial zu schaffen 
dass nach dem Harten des Bindemittels sehr leicht is, permanent 
sov,ohl gut warmedammend als auch schallschluckend ist und ausser- 
dem gutemechanische Eigenschaften besitzt. 

Zu diesem Z weck besteht ein erster Grundbestandteil mindo S ,en<= ' 
texlweise aus Muschelgriess und/oder Kalksand n n d/oder King- 
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asche, und besteht ein zweiter Grundbestandteil aus elastisch 
verformbaren Teilchen, die in einem Volumenprozentsatz von 
1B-28, berecbnet auf das Gesamtvolumen nach dern Harten des 
Bindemittels, enthalten sind. 

In einer vorteilhaf ten Ausftthrungsform der Erfindung enthait 
das Baumaterial 12-17 Volumen-^ Zeraent ds hartbares Bindemittel, 
berechnet auf das Gesamtvolumen nach dem Harten des Bindemittels. 

In einer besonderen AuefUhrungsform der Erfindung enthait das 
Baumaterial auch pflanzliche Fasern und 35-45 Volumen-^ harte 
Biahk&rner, berechnet auf das Gesamtvolumen nach dem Harten 
des Bindemittels. 

Speziell in dieser Ausftthrungsform eignet sich das Baumaterial 
als Betonersatzmittel. Die Biahk&rner erh&hen die isolierenden 
Eigenschaften, wahrend die pflanzlichen Pasern die mechanischen 
Eigenschaften verbessern. Folglich kann das Baumaterial gemass 
dieser Aus fUhrungs form auch zum Giessen von Fussb&den bzw. zum 
Herstellen von Gev/ttlben oder Maurerblbcken verwendet werden. 

Zweckmassigerweise enthait das Baumaterial Sisalfasern als 
pflanzliche Fasern in einer Menge, die zusammeh mit der des 
Muschelgriesses, und/oder des Kalksandes und/oder der Flugasche 
18-28 Volumen-%, berechnet auf das Gesamtvolumen nach dem Harten 
des Bindemittels, betragt. 

in einer bemerkenswerten Aus fUhrungs form der Erfindung sind 
die elastisch verformbaren Teilchen durch mindestens eira der 
folgenden Arten : GummikBrner und KorkkBrner, gebildet. 

Vorteilhafterweise enthait das Baumaterial ausserdem Teilchen 
von Kunststoffabf alien als elastisch verformbare Teilchen. 
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Gemass einer anderen besonderen AusfUhrnngsform der Erf i mhuut 
enthalt das Baumaterial neben dem Bindemittel , dem Muscho Up iess 
und/oder dem Kalksand und/oder der Flugasche und den elastisch 
verforinbaren Teilchen 47-57 Volumen-% feinen Sand,berechne t 
auf das Gesamtvolumen nach dem Harten des Bindemittels ,wahrend 
die elastisch verformbaren Teilchen in Pulverform vorliegen. 

In dieser Ausftthrungsform eignet sich das Baumaterial als Maurer- 
speise,aie beispielsweise sich dazu eignet urn mit dem Bau- 
material gemass einer der letztgenannten AusfUhrungsformen 
hergestellte Maurerbl&cke miteinander zu verbinden. 

Die Erfindung bezieht sich auch auf ein aus einem Baumaterial 
gemass einer der vorigen AusfUhrungsformen hergestelltes 
Element. 

Andere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung treten aus der 
nachfolgenden Beschreibung eines Baumaterials und eines erfin- 
dungsgemass daraus hergestellten Elementes hervor. 

Das erfindungsgemSsse Baumaterial kennzeichnet sich durch eine 
besondere Zusammensetzung, die zwei oder mehr Grundbestandteile, 
u.a. elastisch verformbare Teilchen und Muschelgriess und/oder 
Kalksand und/oder Flugasche sov/ie ein hartbares Bindemittel 
far diese Grundbestandteile enthalt. 

Unter Kalksand ist das kOrnige Material aus Kalkgruben mit 
einer KorngrOsse zwischen 0 und 2 mm zu verstehen. Under Flug- 
asche ist die sich mit dem Gas eines Zementofens freisetzende 
Asche zuVerstehen. 

Die Erfindung bezieht sich sowohl auf das Baumaterial in 
trockner Form vor dem H&rten des Bindemittels oder auf d • 
schttttfahige Baumaterial in halbflUssiger Form a! s auch auf 
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fins cjchnrtcte Material, das entweder ein Bauelement an sich 
oder ein Bindemittel fUr fertige Bauelemente zur Erzeugnung 
zusammengesetzter Bauelemente, wie Mauern u .dgl bildet . 

Die im nachfolgenden angegebenen Prozente sind Volumen-%, 
berechnet auf das Gesamtvoluraen des Baumaterials nach dem 
Harten des Bindemittels . 

Als Bindemittel enthait das Baumaterial 12-17 % Zement. 

Die Menge der elastischen verformbaren Teilchen liegt zwischen 
18 und 28 

Diese elastisch verformbaren Teilchen sorgen fUr eine gute 
Isolierung, wahrend auch Muschelgriess, Kalksand oder Flug- 
asche ein betrachtlich besseres Isolierverm&gen beeitzt als 
der ttbliche Sand. 

Sowohl die Art der elastisch verformbaren Teilchen als auch 
die zusatz lichen Bestandteile unterscheiden sich, je nachdem 
das Baumaterial rait Beton oder mit einer Maurerspeise Uber- 
einstimmt. 

Als Betonersatz enthait das Baumaterial als elastisch verform- 
bare Teilchen Gummikttrner und/oder KorJcteilchen,denen ge geben- 
enfalls Teilchen von Kunststof f abf alien zugemischt sind. 

Nebst diesen elastisch verformbaren Teilchen, Muschelgriess 
und/oder Kalksand und/oder Flugasche und Zement enthait das 
Baumaterial gemBss dieser AusfUhrungsform noch 35-45 % aufge- 
biahte Glas- und/oder Tonkttrner und eine gewisse Menge pflanz- 
liche Fasern, vorzugsweise Sisalfasern. 

Die ziifininmon.jezahlten Mengen Muschelgriess und/oder Kalksand 
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und/oder Flugasche und Sisalfasern belaufen sich auf 3B-2ft 
Die Sisalfasern erhBhen die Biegefestigkeit des Baumaterials 
nach dem HSrten, ohne die Isoliereigenschaf ten zu beeintrach- 
tigen. Diese Isoliereigenschaf ten werden durch Zusetzen der 
BlELhkBrner verbessert, 

Eine besonders geeignete Zusammensetzung des Baumaterials ist 
die folgende : 

40 % aufgeblShte Glas- und/oder TonkBrner, 

23 % Gummi- und/oder KorkkOrner und gegebenen falls Kunststoff- 

abfallteilchen, 
23 % Muschelgriess und Sisalfasern und 
14 % Zement. 

In dieser Zusammensetzung kann der Muschelgriess ganz oder 
teilweise durch einen billigeren Rohstoff wie etwa Kalksand 
und/oder Flugasche ersetzt werden. 

Falls der Muschelgriess ganz durch Kalksand und Flugasche 
ersetzt wird, kommen leztere vorzugsweise in gleichen Volumen- 
prozenten vor. 

Bine andere, sich wenigstens fttr gewisse Anweridnngen eben falls 
sehr eignende Zusairanenfletzung besteht denn auch mis : 
40 % aufgebiahten Glas- und/oder Tonk&rnern 

23 % Guirani- und/oder KorkkOrnern und gegebenenf alls Kunststoff- 
abfallteilchen 

23 % Kalksand, Flugasche und Sisalfasern (mit gleichen Mengen 

Kalksand und Flugasche) 
14 % Zement. 

Dieses Baumaterial eigne t sich ftlr alle Anwendungen ,wobei 
auch Beton verwendet wird, wie etwa fUr das brtlich Giesson 
an der Baustelle von Fussbflden oder Pf&hlen und dgl, oder fUr 
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rlie Horslollung vorgefertigter Bauelemente, wie Gewttlbe, 
Platten und Maurerbl&cke* 



Nach dem Harten des Baumaterials erhalt man in alien diesen 
Anwendungen ein Endprodukt mit einem kleinen spezifischen 
Gewicht zwischen 850 und 1200 kg/m 3 . Das Endprodukt besitzt 
iowohl gute schallschluckende als auch gute warmed aramende 
Eigenschaften. Trotz dieser guten isolierenden Eigenschaften 
beeitzt?fes auch gute mechanische Eigenschaften und insbesondere 
eine gute Biegefestigkeit und Druckfestigkeit . 

Bei der Ausftthrungsform als Maurerspeise als M&rtelersatz 
enthalt das Baumaterxal elastisch verformbare Teilchen,die 
in Pulverform vorliegen und somit betrachtlich kleiner sind 
als die der obigen beschriebenen Ausftthrungsform. 

Vorzugsweise sind diese elastisch verformbaren Teilchen 
Gummipulver. 

Bei dieser AusfUh rungs form enthalt das Baumaterial keine 
Sisal fasern, sondern eine zwiechen 5 und 15 % liegende Menge 
Muschelgriess und/oder Kalksand und/oder Flugasche. 

Neben 5-15 % Muschelgriess und/oder Kalksand und/oder Plug- 
asche, 13-17 % Zement und 18-28 % Gummipulver enthalt das 
Paumaterial dann noch 47-57 % feinen Sand. 

Nach dem Zusetzen von Wasser zum trocknen Stoff und vor dem 
Hartertfes Zementes erhait man eine Maurerspeise,die sich in 
der gleichen Weise wie der ttbliche Mttrtel verwenden lasst. 
/war isftfias IsoliervermBgen, besonders das Schallisolier- 
vermttgen der Maurerspeise, demjenigen der bekannten M&rtel 
bedeutend Uberlegen . 
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Kino sehr geeignete Znsammensetzung einer Maurerspeise 

besteht aus 

15 % Zement, 

23 % Gummipulver, 

52 % Feinsand und 

lO % Muschelgriess. 

Eine andere sehr geeignete Zusammensetzung einer Maurerspeise 

besteht aus 

15 % Zement, 

23 % Gummipulver, 

52 % Feinsand, 

5 % Kalksand und 

5 % Flugasche. 

Die Maurerspeise eignet sich ganz besonders fur die Verbin- 
dung von aus dem Baumaterial gemass der ersten Aus fUhrungs form 
gebildeten Bauelementen wie Maurerblttcken. 

Wenn aus diesem Baumaterial gemass der obenbesohriebenen Aus- 
ftthrungsform, in der es das Beton ersetzen kann, BIBcke ge- 
bildet v/erden, so sind diese BlOcke vorzugsveise in einem oder 
mehreren Seitenrandern mit einer Nute bzw. in einem oder 
mehreren anderen Seitenrandern mit einem einer derartigen Nute 
entsprechenden Vorsprung versehen. Die Htthe dieses Vorsprungos 
ist jedoch kleiner als die Tiefe der Nute, so dass, wenn ein 
Maurerblock mit einem Vorsprung auf einem Seitenrand in einer 
Nute in einem Seitenrand eines benachbarten Maurerblockes 
steckt, es noch ein Raura Ubrigbleibt , der mit der Maurerspeise 
gefullt werden kann. Die Maurerblttcke k&nnen an einer oder an 
beiden Seiteryhoch mit einem durch die Art des Materials aus dem 
sie hergestellt sind,im voraus aufgetragenen und sehr 
anhaftenden Verputz bekleidet sein. Statt einese ^erputzes 
kann auf der Seitenwand auch eine witterbestandige Kunst- 
harzschicht anqeordnot sein, so dass die Maurerblttcke v\ 
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M.-murii von Aussenmauern verwendet werden konnen. Dit mit dem 
oJ-enbeschriebenen Material herges tell ten Maurerblocke konnen 
die Form von Platten haben und fOr die Herstellung eines 
Daches verwendet werden. Eine Dachbekleidung auf Basis von 
Bitumen haftet durch die Art des Baumaterials, aus dem die 
Dachplatten hergestellt sind, sehr stark an diesen Platten. 
Aus dem selben Grund haftet ein Verputz sehr stark an der 
Unterseite der Dachplatten. 

Die aus dem Baumaterial gemass der oben beschriebenen ersten 
Aus fdhrungs form zum Ersatz von Beton hergestellten Maurer- 
blocke oder flatten konnen dank ihres geringen spezifischen 
Gewichtes vernal tnismassig grosse Abmessungen aufweisen. 
Diese Elemente konnen sowohl hohl aus auch voll sein. Ausser 
einer eventuellen Bekleidung der Aussenseite der Elemente 
konnen letztere ausschliesslich aus dem geharteten Baumaterial 
bestehen. Zufolge dessen ist nicht nur die Herstellung dieser 
Elemente ziemlich einfach, sondern werden auch alle Nachteile 
von aus mehreren Schichten ganz versohiedener Materialien 
bestehenden Elementen, wie die Rissgefahr, Feuchtigkeits- 
brllcke usw. vermieden. 

Nach dem Harten des Bindemittels ist das Baumaterial feuer- 
sicher und behalt es seine gute isolierenden und mechanischen 
Eigenschaf tenunvermindert bei . 

Dio vorliegende Brfindung beachrankt slch keineswegs auf die 
ol»ot. bosc-hriebonen Ausfuhrungsweisen. sondern bezieht sich 
eben&lls auf samtliche Abanderungen , Erganzungen und Anpassun- 
gen derselben, u.a. in bezug auf die Art und die Anzahl der 
Bestandteile und die verwendeten Mengen, vorausgesetzt dass 
der Erfindungsrahmen nicht Uberschritten wird. 
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Building material is comprised of (A) a first component consisting at least partiallv of ,h Pl 
grit and/or limestone sand and/or fly ash, (B) a second component comprising eiasticLlv 

2 voTT; rT'tot^voV^ft h rT ble ^ component 1b, being present' In In 2^ 18 
: Z w - r -t. total vol. after hardening the binder. A specific material contains /„«-„r 

hardening, in vol.%, 35-45% expanded glass and/or clay granules, 18-28% granulated rubber 
and/or cork particles and opt. particles of plastics waste, 18-28% sisal fibres and/or 
limestone sand and/or fly ash and 12-16% cement . and/or 

™ 6 * r °tl' are .^ uildin 9 materials which can be used as a replacement for concrete as describe 
in parent specification BE-887951, and in which the shell grit claimed asSfn a 
ingredient in the parent specification is partially or comoletelv JILpH h„ 
components such as limestone sand or fly ash without decoration in prosier 6XPenS1Ve 
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DERWENT-CLASS : A93 L02 Q43 Q44 
CPI-CODES: A12-R01; L02-D07; 



POL YME R -MULT I PUNCH- CODE S -AND- KE Y - S E RIALS : 

Key Serials: 0009 0231 2401 2541 2542 2691 3275 



